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(54) Skiwachsmischung f Or Haftgrund 

(57) Die Erfindung betrifft eine Skiwachsmischung fur Haftgrund zur Anwendung als Langlauf- und Tourenwachs fur 
den Leistungs- und Massensport. Ziet der Erfindung ist eine Skiwachsmischung fur Haftgrund, die in fester 
abtragender Spur eine moglichst grofte Haftuhg auf der Skioberflache hat, gute Gleiteigenschaften bet gutem Stieg 
aufweist und bei feinkornigem Schnee fur Hartwachse als stabilisierende Unterlage angewendet werden kann. 
ErfindungsgemaS besteht dieser Haftgrund aus Harz, Weichmacher, Wachs und Viskositatsstabilisator, wobei die 
Menge an Harz in der Mischung das dreifache der Menge des Weichmachers ist und die Summe der Anteile von 
Weichmacher und Harz mehr als 75% betragt und daruberhinaus noch mindestens 5% Wachs und etwa 5 bis 10% 
Viskositatsstabilisator enthalten sind. 
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Erfindungsqnspruch: 

Skiwachsmischung fur Haftgrund zur Anwendung in fester, abtragender Spur aus Harz, Weichmacher, Wachs und 
Viskositatsstabilisator, dadurch gekennzeichnet, daft die Menge an Harz in der Mischung mindestens das dreifache der Menge 
des Weichmachers ist und die Summe der Anteile von Weichmacher und Harz mehr als 75Ma.-% betragt und daruber hinaus 
noch mindestens 5 Ma.-% Wachs und etwa 5 bis 10Ma.-% Viskositatsstabilisator enthalten sind. 



Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung beinhaltet eine Skiwachsmischung fur Haftgrund zur Anwendung ais Langlauf- und Tourenwachs fur den 
Leistungs- und Massensport bei abtragender Spur. 



Charakteristik der bekannten Ldsung 

Das richtige Wachsen der Ski mit einen den Laufbedingungen angepaBten Skiwachsist sowohl fur den Massen- als auch fur den 
Leistungssportwichtig und ermoglicht den Langlauf im herkommlichen Langlaufstil ohne mechanische Steighilfen. Das 
Skiwachs soli die Gleitreibung des Ski beim Gleiten verringern und gleichzeitig die Haftung beim Abdruck verbessern. 
Deshalb stelfen Langlaufwachse eine KompromiBlosung dar und erfordern eine genau abgestimmte Dosierung der 
Beimengungen. Insbesondere komplizierte Schneebedingungen erfordern grflndlich entwickelte Skiwachsmischungen. Solche 
komplizierten Schneebedingungen sind bei grobkomigem Harsch gegeben, der mit einer geringen Schicht Neuschnee oder 
Rauhreif Oberzogen ist. Die Spur ist dann fest und abtragend und erfordert ein Skiwachs, das unter diesen Bedingungen nur 
wenig abgetragen wird. 

Ein solches Skiwachs wird als Haftgrund bezeichnet. 

Skiwachsmischungen fur Haftgrund aus den unterschiedlichsten Bestandteilen sind bekannt. Ebenfalls bekannt ist eine 
Skiwachsmischung fur Haftgrund aus Harz, Weichmacher, Wachs und Viskositatsstabilisator, die aber in der vorgeschlagenen 
quantitativen Zusammensetzung nicht alle Anforderungen erfullt 



Zie! der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist eine Skiwachsmischung fur Haftgrund, die in festerabtragender Spur eine mdgf ichst grofce Haftung auf der 
Skioberflache hat, gute Gleiteigenschaften bei gutem Stieg aufweist und bei feinkornigem Schneebelag fur Hartwachse als 
stabilisierende Unterlage angewandt werden kann. 



Wesen der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Skiwachsmischung fur Haftgrund durch Veranderungen der quantitativen _, 
Zusammensetzung aus Harz, Weichmacher, Wachs und Viskositatsstabilisator bereitzustellen. 

ErfindungsgemaS besteht der Haftgrund aus zusammen mehr als 75Ma.-% Harz und Weichmacher, bis zu 20 Ma.-% Wachs und 
etwa 5 bis 1 0 Ma.-% Viskositatsstabilisator. 

Das VerhSltnis von Harz und Weichmacher in der Mischung liegt bei 3 und grofter. Zur Kenhzeichnung kann der Haftgrund mit 
etwa 0,01 Ma.-% eines organischen ioslichen Farbstoffes markiert werden. 

Als Harz wird vorzugsweise Koiophonium oder ein anderes riaturliches Baumharz, als Weichmacher vorzugsweise ein Paraffinol 
Oder ein anderes mineralisches 6l, als Wachs vorzugsweise Poiyathylenwachs und als Viskositatsstabilisator vorzugsweise 
Polyisobutylen verwendet. 

Diese Haftgrundmischung weist gegenuber den bekannten Mischungen eine wesentlich verbesserte Haftung auf dem Ski auf, 
ohne das sich die Gleitreibung beim Gleiten und die Haftung beim Steigen verschlechtern und wirkt bereits als dunne Schicht 
stark haftbarkeitsverbessernd fur Hartwachse bei feinkornigem Schneebelag auf Harsch. 



Ausfuhrungsbeispiel 

Eine beispielhafte Ausfuhrung der Erfindung hat folgende Zusammensetzung: 
61 Ma.-% Harz 
1 9 Ma.-% Weichmacher 
14Ma.-%Wachs 
6Ma.-% Viskositatsstabilisator 



